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Process for the preparation of asphalt mixtures 
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@ Verfahren zur Hersteilung von Asphaltmischgut 

(I?) Das Verfahren zur Hersteilung von Asphaltmischgut aus 
SpHtt gegebenenfalls Sand und Fuller sowie das Bindemittel 
Bitumen bei erhdhten Temperaturen erfolgt in der Weise, 
daH die Komponenten Splitt und gegebenenfalls Sand und 
Fuller zunachst in einer ersten Stufe mit einer kleineren 
Teilmenge eines weicheren Bitumens und danach in einer 
zweiten Stufe mit einer gro&eren Teilmenge eines harteren 
Bitumens vermischt werden. 



o 

CO 

u> 

00 
UJ 

a 



'^^ST AVAILABLE 



COPY 



BUNDESDRUCKEREI 06. 94 408 134/293 



47 



1 



DE 43 08 567 Cl 



Beschreibung 



f;,h?.^^^"''^iU'^ vorliegenden Erfindung ist ein Ver- 
fahren zur Herstellung von Asphaltmischlut au SnHn 

tel Bitumen bei erhohten Temperaiuren. 
Nach dem Stand der Technik werden der Solitt ..nH 

bemi Verlassen des Mischers oder Silos "^'^"^^S^^ 
stoffen im bituminosen Mischgut mit Steinkohtenwr 



werden. Dieses Verfahren hVfin^ .^^"'Izugegeben 
Das Verfahren erfordert aber^nn.. .• 

stellen. welches einfach durchfuhrbar m^Ii k ^ 
.5 inbestehendenMischanlagen zurAnwekr^ 

kanri und dabei gewahrieister H^ft t kommeh 
arbeitbarlceit siclTerdurcS^? s^nTu^^^^^^^ ""''u''"^- 
meglicht den EnergieverS auch unTdie Ko^^^^^^ 
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Haftung des Bitumens auf den Baustoff verbessen h! 

Yf'^^n'l""? von Pech in Asphaltmischgut i« 

verbo'ten des UmSscfutze" 

verboten. Fur v.ele Anwendungsgebiete ist sosar der 
Zusatz von Pechzum Bitumen ^ erboten ^ " 
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betting'" ^--•'"'^ndigkeit bei stark^eiterlehrs-' 



Die Gesamtmenpp H<.r k^:^._ -r-.-,_ cingesetzt. 



dernfalls zu viele Verschniitmittei entweichen wa, ^„ 
e^nem Anstieg der Viskositat des Bindemitteis fOhn 
Daruber hmaus besteht auch noch erh6hte?euerge£" 
andt Lu";."erJ"f'" Verschnittmittei mogShef^S^ 
Schltn • Gemisch bilden konnen. 

es nach dS! k'^'""'"'"'''"'"^" ^achteil. daS 
es nach dem Einbau verformungsanfallig bleibt h^m 
Fluxmatel muC daher die Moglichkeit zum En weidTen 

"hohl^ -iederum nur bei 



die i^^^ ^""''^ '^^"^^ ^^•■^"f hingfwiesTn daO 

d^e^ Verwendung von Verschnittbitumen Lrk ruJicSu 

B^nhl ^^f"Y''«""ng eines in Deutschland fur den Stra- 
stelltemperatur mindestens 130 bis KCC betra^en Ho 
a?s' ""t'^'"" Temperaturen sowoL die Ve^Sung 
mogiicn smd. Bei Temperaiuren von 180°C sind die 



n;» r~ " Bitumen B65 eineesetzt 

Die Gesamtmenge der belHpn T»;i,^^„ ^ingesetzt. 



- - / o-^v'.^^u wc.ucn, was wiederum nur hpi t;«^„ a i . . r ""Q Qie uua jiat der fer- 

hohlraumreichen Asphaltmischungen mSdich h '^f '^^"^'^hicht zu beeintrachtigen DarflberhTnaus 

ms 1976 wurde daher darauf hingf wiesTn 11 Verth/f H^"'r"i' '''^ "^'^'^ '^^"^ erfindungsgeSe„ 

^endunff von VprcohnU* u; 1 . ^ ! verfahren deutlich piin^jf ai^rA u/^w« r.-.._ e^e^ nduen 



srsXrbt-tee™^^^ 

55 tureen B80 und bei I20"C Mischtemperlfur be? Ve 
wendung von zunachst einem Drittel Bkumen B200 und 
danach zwei Drittel Bitumen B65. Diese Absenkun^ 
Mischtempera.ur von 30=C wurdein der Praxfs zu fiJ^^^ 
enormen Energie-^^^^^^^^^^^ 



•'.-6"^i' Mfia. oei lemperaturen von 180°r ^' "f'^^^^"'' C wurde in der Pravic 

Kohlen.asserstoffemiss^ncn(rAKrscLon?ehr"J^ jnor Energie-Einsparung fQhren u„d To i^^^^ 

leidet bereits die Qualitat des Bindemittels und isV dpr '^^'^'^"^^"erstoffemissionen (PAK) urn mehr a s 50% 

Energ,everbrauch unnotig hoch. Man bemuS? sich dl ^^^"5'^^^"- inters uchungen VerscLT.nT. nt'fi^.!" 
fier Temperaturen fiber 160°C zu vermeiden Fin^ Ah 

drr^7o'dution'"'\""'.^^^^^''^''-^^^^^^^^^^ 
sT^hJn 7" Asphaltmischgut ist somit sehr er- 

dintlT^''- J^'^^"^ ^'-•^^ ^^^^h auf techn sch be- 
Sen ''''' -^^-^ -lerschri.ten Werden 



eKTAVAIWBLlcOpf 



reduW^r.n 1 1 L ''°"*" ^'^'^'^) mehr als 500/o 

m!,! ^"'fr^"chungen verschiedener Bitumen 
Qualitaten verschiedener Herkunft haben gezeigt daB 
bereits eine Temperaturabsenkung von cf l p C die 
Kohlenwasserstoffemission um 500/f absenkrcieichzer 

tlffemu"' Koilenwasse : 

o femissionen zw.schen verschiedenen Bitumen Oua- 
^taten verschiedener Herkunft erhebliche Abweichun 
gen aufweisen. Diese Abweichungen k5nnen mehr ^ 
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3 . . 4. „ 

{ den Fakior 2 ausmachen. 

Die labormaBige Untersuchung von erfindungsge- 

maQ hergesiellten Proben ha: weiierhin gezeigi, daB 

wichiige Eigenschaften wie Siabilitaisabfall nach Was- 

serlagerung um ca. 20% besser liegen als bei herkomm- 5 

lich hergesielliem Asphalt. 

Zur Durchfiihrung des erfindungsgemaBen Verfah- 

rens sind bei bestehenden Mischanlagen nur geringe 

Anderungen notwendig, so daS auch diese bestehenden 

Anlagen ohne weiteres umgerustei werden konnen. 10 
Das erfindungsgemaBe Verfahren laBi sich selbsiver- 

standlich auch einsetzen fur die Herstellung von 

Asphaltmischgul in sehr heiBen oder sehr kalten Klima- 

zonen. Wahrend in heiBen Klimazonen ubiicherweise 

hartere Biiumen-Qualitaten wie B65 und in Exiremfal- 15 
, len sogar B45 verarbeiiei werden, kommen in sehr kal- 
" ten Klimazonen weichere Bitiimen-Qualitaien, wie B200 

und seit neuestem sogar bis hin zu B800 zur Anwen- 

dung. Durch einfache Vorversuche iSBt sich ermitteln, 

welche Bitumen-Qualitaten in Mischungsverhaltnissen 20 

im Bereich 1 : 3 bis 1 : 1 in etwa der bisher angewende- 

ten Bitumen-Qualitat enisprechen. Das erfindungsge- 
maBe Verfahren wirkt offensichtlich in der ersten Stufe 

eine rasche und vollstandige Benetzung der Oberfla- 

chen von Spliit und gegebenenfalls Sand und Fuller, 25 

wahrend in der zweiten Stufe die zusatzlich noiwendige 

Menge an Bindemittel insgesamt zugesetzt wird. Die 

beiden Biiumen-Qualiiaten sind luckenlos miteinander 

mischbar, so daB die Eigenschaften der gesamten Binde- 

miitelmenge in etwa der des Gemisches entsprechen. 30 

Dennoch werden durch das erfindungsgemaBe Verfah- 
ren bessere Qualitaten erhaiien unter gleichzeitiger 

Senkung der Energiekosten und Kohlenwasserstoffe- 

missionen. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung von Asphalimischgut - 

aus Splitt und gegebenenfalls Sand und Fuller so- 

wie als Bindemittel Bitumen bei erhohten Tempe- 40 
raturen. dadurch gekennzeichnet, daB die Kompo- 
nenien Splitt und gegebenenfalls Sand und Fuller 
zunachst in einer ersten Stufe mil einer kleineren 
Teilmenge eines weicheren Bitumens und danach in 
einer zweiten Stufe mit einer groBeren Teilmenge 45 
eines harteren Bitumens vermischt werden. 

2. Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die kleinere Teilmenge etwa ein Drit- 
tel und die groBere Teilmenge etwa zwei Drittel 
ausmacht. so 
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